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Ao Instituto Nacional da Propri^dade Industrial: 

O requerente solicita a concessao de um^ patente na natureza e nas condigSes abaixo mdicadas: 

T Depositante (71): ' ^ 

1 . 1 Nome: KLUBER LUBRICATION LUBRIFICANTES £SP£CIAIS LTDA & CIA 

■ ■ » 

1.2 Qualifica9ao: EMPRESABBASILEIRA 1.3 COC/CPF: 43054261000105 • . 
1 A Enderego completo: RUA sAo PAULO, 345 - BARUERI / SP ! : 



1.5 telefone: 

^AX: 



(11) 3159-0009 
(11) 3159-1550 



n contihiia em foUia anexa 



2. Natureza: 

^2,1, Inven^So £0 2.1,1. Certijacado de Adi9ao □ 2.2 Modelp de Utilidade 
Escreva VbbrijgaforiamCTite e p6r exte^o, a Natureza desejada: . \ 



3. ^Titulo da Inven^ilo, do Modeio de Utilidade bu do Certificado de Adi^ao (54): ^ 
FLIJ^ J IIRANSMISSOR DE CALOR E SEU RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENQAO 

n contmua em folha anexa 

4. Pedido de DivisSo do pedido n"". 



,de 



5, Prioridade Interna - O depositante reivindica a sfeguinte prioridade: 
N°dedep6sito Data de Deposit© ; (66) 



Pais ou organiza9ao de origem 


N^ero do dep6sito 


Data do dep6sito 





















n contjnua em folha anexa 



7. Inventor (72): 

Q Assinale aqui se o(s) mesmo(s) requer(em) a nao divulga9ao de seu(s) nome(s) 

(art. 6"* § 4'' da LPI e item 1 . 1 do Ato Nonnativo n° 127/97) 

7. 1 Nome: baldur achim offermann 

7.2 Qualifica9ao: alemAo, casado, engenheiro metalurgico e quimico 

7.3 Endere9o: VENNSTRASSE 6-52159 ROETGEN - GERMANY 
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7.4 CEP: 



7.5 Telefone 3159-16609 . ■ 



» » > » ■» » 



n continua em folha anexa 



Declaraf So na forma do item 3.2 do Ato Normativo n"" 127/97: 



n emanexo 



9. Declara^ao de divulgafao anterior nfto prejudicial (Perfodo de grafa): 
(art. 12 da LPI e item 2 do Ato Nomiativo n** 127/97): 



I I em anexo 





11.1 Guia de recolhimento 


01 fls. 


El 


1 1.5 Relat6rio descritivo 


07 fls. 




ll.2Procur^9ao 


01 fls. 


El 


11.6 Reivindica98es 


02 fls. . 


r 


1 1.3 Dccvimentos de prioridade 


fls. 


□. 


lil.7.Desenhos 


fls. 


r 


1 1.4 Doc: de contrato de Trabalho 


fls. 




ii'l.SiResumo 


01 fls. 


1... 


lL9 0utros (especificar): ... 


fls. . 




11.10 Total de folhas anexadas: 








fls; 



o 



10. Procm-ador ^74): 

10. 1 Nome MAURICIO DARRM: - A.PJ - 736 CPF/CGC: 092.890.378-81 

10.2 Endere9o: R Bela Clntra, 299 - 3** andar - Sao Paulo - SP 

103 CEP: 014150-900 1 0.4 Telefone (11) 3159 0009 

11. Doenmentos anexados (assinale e indique tambSm o ni^ero de folhas): 



12. - Declaro, sob pehas da Lei, que todas as inform^ifdes acima prestadas sSo cdmpletas 
e verdadeiras 



Sao Paulo, 30 de agosto de 2002 













Mauricio^3^ir6 


-A.P.I.''73 


r 
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"FLUfDO TRANSMISSOR DE CALOR E 
SEU RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENQAO", tern por 
objetivo um pratico, inovador e funcional flufdo transmissor de calor, 
aplicdvel praticamente em qualquer equipamento aquecido por 
m^todo indlreto, especlalmente concebido para sistemas de 6leo 
t6rmico aplicado nas indOstrias aiimentrcia, farmacSutica, cosmetica 
e qufmica, equipamento o qua! necessite de aquecimento sem o 
uso de chama ou reslstSncIa el6trica, em indOstria de grande ou 
pequeno porta, ao qual foi dada original disposigSo funcional 
inovadora, diferindo-o erh relagao aos outros tipos cje fluidos 
transmissores de calor usualmente encontrados no mercado. : 

. Tem-se, portanto, no pedido de patente em 
questao, um flufdo transmissor de calor especialmente elaborado e 
desenyplyido para pbter fenorrne praticidade e que traz' grandes 
yantagens, tantb em sua fabrjcagao cpmo?em sua aplica9ao, pois 
nao exige conhecimentos eispecificos al6m da tradicional 
experiencia existente no ramo da IndOstria qufmica e de 
derivados de petrbleo. k 

^ ainda, objetivo do presente pedldo, 
apresentar um flufdo transmissor de calor com adequados custos 
para sua exeqiiibilldade Industrial, por6m allado aos requisitos de 
funcionalidade e praticidade utilit^ria, oferecendo assim ao pCiblico 
uma opgao adicional no mercado de cong§neres com grande 
aceitagao no meio tecnico usu^rio deste produto. 

Como e de conhecimento do meio t^cnico- 
industrial, as manufaturas de diversos produtos dependem de 
etapas que envolvem calor, para executar a transformaQao de sua 
estrutura molecular Interna. 



f 
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Para isso, os equipamentos que executam 
tais transformagSes possuem disposlgSes construtivas de 
aquecimento que atendam requisites de seguranga e economia de 
processo mais vi^vel. 

5 Os dispositivos de aquecimento mais 

aplicados industrialmente s§o apllcados diretamente no 
equipamentd, atraves de resistencias el^tricas ou por queimadores 
alimentados com combustfvel Ifquido ou gasoso, por oferecer um 
maior rendimento e menores perdas por dissipagao t^rmica, porem 

10 nem iSempre e possivel aplicar o aquecirnentp pelos dispositivos 
supr^citadbs, devido a situagdes de pericul'osidade tais como a 
presenga \. de material afiamente . InflamSyei . como solvehtes 
organicps^e volSteis, polimeros, celulose,, Jintas, entre outros, os 
. quais (sbdem se incendiar ao manor contat6; com curtos-circuitps ou 

15-- chartiaV' ' ' \ ' ' ^ ■ '"'^''■ 'i '^' ' ^ - 

Nesses casos, os equipamentos ^s3o 
aquecidos indiretamente utilizando-se vapor de ^gua ou 6ieos 
transmissores de calor, os quais sao aquecidos por meio de 
caldeiras apropriadas, senc(o o Ifquido quente enviado atrav^s^.de 

20 tubulagoes dotadas de isQlamento t6rmico at6 o equipamentd 
industrial propriamente dito, o qual ^ aquecldo por meio da 
circuiagao do flufdo quente por dentro de serpentlnas dispostas-em 
torno ou por dentro do dispositive em contato com o produto a ser 
transformado, sendo que o fluldo, ap6s transmitir o calor, devoivido 

25 d caldeira, para ser aquecldo e utillzado novamente. 

Essas disposigoes de aquecimento sao 
eficazes no ponto de vista de processo industrial a que se presta, 
porem possuem alguns inconvenientes no ponto de vista de 




seguranga e de manutengSo. 

O aquecimento por meio de vapor de agua 
possui o IncGmodo quando ocorre a condensagSo de Sgua nos 
dutos de transporte de Sgua, obrigando os usu^rios que se utiiizam 
5 de^se tipo de aquecimento a instal^rem sistemas de purga ao 
longo de toda a llnha de vapor, para extrair dita agua condensada. 
A presenga de ^gua condensada na tubulagao provoca a formagao 
de cavitagSo interna, causando a vibragSo indesejada da tubulagao, 
al6m de que a ^gua acumulada na tubulagao tamb6m favorece a 
itO formagao de produtos de corrosSo, expondo o sistema a seriosi 
riscos de entupimento, degraxJagao das instalagdes tubulates* e 
;. consequente^ explosoes. ! . i - ' 

; No casq do uso de oleos transmissores sde 

! calpr, existe o Inconveniente! toxicol6glco dos mesmos, pois: a 
15 maloria dbs | flufdos utillza^bs h66s^ sistemas de aquebimentb 
indireto 6 toxica. 

Outro fato importante a ser ressaltado § que 
OS sistemas que se utiiizam desses flufdosf transmissores 
geralmente QSt§o susceptfveis a vazamentos, expondo o flufdo ao 

20 meio ambierite industrial, contaminando os operdcionais que estao 
em constante contato com os mesmos, ou por contato direto ou por 
aspirag§o de' vapores. A periculosidade causada por esses 6ieos 
transmissores de calor e de conhecimento do meio cientffico, o qual 
possui estudos que definem o componente "bifenil". utilizado na 

25 maloria dos 6ieos t^rmicos disponfvels no mercado mundial, como 
sendo carcinogenico e nocivo ao sistema nervoso central, portanto 
extremamente prejudicial a operadores e produtos passlveis de 
contaminagao, quando de seu processo de fabrlcag§o. 



Portanto, diante destes fatos e a partir do 
desenvolvlmento que ocorreu nas ultimas decadas na ciencia dos 
compostos orgdnicos, aliado d preocupagSo de otimlzagdo de 
processes, fol desenvolvido a presente "FLUfDO TRANSMISSOR 
5 DE CALOR E SEU RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENQAO", 
sendo melhor apresentada em dois t6picos, como segue: 

COMPOSICAO DO FLUlDO 

TRANSMISSOR DE CALOR. 

A composigao do flufdo transmissor de calor, 
10 expressa em pdrcentagem (%), em peso, emine|a9ao ao peso total 
do produto,- 6 domo segue: U 

- Antioxidante, preferencralmehte Irganojc L = 
101 ou equlyalente, serido adipipnado no fluid© etjtre 0,1 e 0,5%/ 
em massa;i . 

1^ - Flufdo 4Ssicd, preferencialmente 

linear C14-17 ou equivalente, sendo adicionado no fluido entre 99,5 
e 99,9%, em massa; 

PROCESSO DE FABRICACAO DO FLUrPO 
• TRANSMISSOR DE CALOR. 
2® O processo ou, mala especificamente, o i 

procedimento para a obtengao do flufdo transmissor de calor 
conslste nas segulntes etapas: 

1) Pesagem dos reagentes utilizados na 
preparagao do flufdo transmissor de calor, utilizando-se balanga 

25 aproprlada aferida; 

2) Homogeneizag^o da paraflna com o 
auxflio de agitadores mecinicos apropriados para baixa 
viscosidade, preferenclalmente com velocldade mSdia e 



capacidade suficlente para center todos os reagentes a serem 
utillzados. para a fabricagao do fluido e dotado de sistema de 
aquecimento para trabalho entre temperatura ambiente e ate 70°C, 

durante a homogenelzagao; 
5 3) Adigao do antidxidante no recipiente 

citado no item 2, sob contfnua agitagao; 

4) Mistura e homogeneizagao apos a adigao 
do antidxidante, sendo o tempo de mistura definido de acordo com 
a pratica, at6 obter uma mistura !iomog§nea. Ap6s a mistura, o 
H6' :ffuido transmissor de calor '^i ^leondicionado em recipientes , , 
• -apropriados. ' =" r 

= ' . ' ' £ de se- conipreender assim que o produto 

%m questao S extremamente;' simples ern sua formulagao, i, 
■ j mostrando-sie, pprtanto, de f^dl ^ exequibilldade fornecendo ^ 
16 excelentes resuftadqs pr^ticois e= fuficionars sofcjfe os fluidoS: 
transmissores de calor conliecidos. 

O fluido transmissor de calor ora proposto 
pode ser utilizado em temperaturas de apllciagao entre .10 e 275*'C, 
sendo que sua a'plicagao especifica e a de flufdo transmissor de 
20 calor a base de hidrocarbonetos de extrema pureza.i-para sistemas 
de 6leo t^rmico na indOstria alimentfcia, farmacSutica, cosm6tica e 
quimica. 

AI6m disso, sendo a base de parafinas 
iineares, possui propriedades tais como: viscosidade cinematica de 
25 2,7 mm^/s a 40*0 conforme DIN 51562, coeficiente de dilatagSo 
termica em torno de 0,009/*'K, pressao de vapor a 150 °C em torno 
de 0,1 mbar e residues de Carv§o Conradson de 
aproximadamente 0,001 % em peso. 



Dito flufdo transmissor e considerado at6xico 
e cumpre as exigdncias dos 6rg§os competentes sobre o assunto, 
alem de se tratar de um flufdo transmissor termico com superior 
capacidade de transmissSo, conferindo inclusive protegSo a 
5 corros3o e excelente estabilidade a altas e baixas temperaturas, 
sendo adequados para ser utilizado em circuitos fechados, sendo 
que com as caracteristicas especfficas, conforme acima 
mencionadas, permitem uma operagao segura dos sistemas de 
6leo t6rmico, via de regra, sujeitos a vazamentos em suas 
10 conexoes, flanges; e unioes rotativas, situagoes era^que um contato 
do operador ou mesmo dos alimentos, produtos-farmacSuticos ou 
cosm6ticos em processo de produggo 6 Inevitavel. : '. . 
, 4;j » O flufdo, quando na presenga de g^s inerte 

: permite signifioativo aumento de seu perfodo de ioperagSo, nao 
15 ^dapresentando qualquer iricompatiliilidade com os materiais de 
'calefagao e refrigeragao normalmente utilizados, como ago, ferro 
fundido e ago irioxidSvel, tampouco modifica a sua cor ou reduz o 
seu tempo de servigo quando da utilizagao de cobre. latSo, bronze 
■Qu aiumfnio. 

20 Ij Pode-se assii^, constatar atrav^s do exposto 

anteriormente que o "FLUfDO TRANSMISSOR DE CALOR E SEU 
RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENQAO" ora em questSo, 
caracteriza-se como um produto de grande utilidade, apresentando 
todas as qualidades praticas e de funcionaiidade que justificam 

25 plenamente o pedido de Privil6gio de lnveng§o, pois cumpre o 
papel proposto de flufdo transmissor de calor atoxico, para ser 
utilizado como 6leo termico na inddstrla alimentfcia, farmaceutica, 
cosm6tica e qufmica. 



O produto tamb^m se ' destaca pela 
versatilidade para a sua fabricaQgo em escala industrial, a partir da 
mistura das mat^rlas-primas. 

Enquanto a presents sollcltaQao fol llustrada 
e descrita^ com referenda § modalidade pr^tendida aclma, ser^ 
aparente aos versados na tScnIca que outras modificagdes na 
composigao e detallies de processo podem ser realizadas aqui, 
sem que se distancie do espfrito e escopo do; requerido, como fica 
bem definido na relvindlcaQao em anexo. 



• ■ *» «t ».« i«o 

reivindicaqOes 

1. "fluldo transmissor de calor e 

SEU RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENQAO" caracterizado 
peia composigao do flufdo transmissor de calor, expressa em 
5 porcentagem (%), em peso, em relagao ao peso total do produto, 
ser efetuada como segue: - Antioxidante^ preferencialmente Irganox 
- L 101 ou equivalente, sendo adicionado no flufdo entre 0,1 e 0,5%, 
em massa; - Flufdo b^sico, preferencialmente parafina linear C14- 
17 ou equivalente, sendo adicionado no flufdo entre 99,5 e 99,9%, 
10 em massa. ' • * • ' 

2. "FLUiDO TfRANSMISSOR DE ; CALOR E 
SEU RESPECTIVO PROCESSO DE OBTENQAO" earacterizado 

pelo procedimento paria a obtengao do flufdo transmisspr.de calor r 
consiste nas . seguintes etapas; 1) ^^pesagem dos reagentes 

15 utilizados na preparagao do flufdo tran^triissor de calor, utilizando-f . - 
. se balanga apropriada aferida; 2) homogeneizagao da parafina 
linear com o auxfllo de agitadores mecdnicos apropriados para 
baixa viscosidade preferencialmente coYn velocidade media e 3 
construtlvamente adequados para operir qom hidrocarbonetos de i 

20 extrema pureza, capacidade suficiente para confer todos os 
reagentes a serem utilizados para a fab.ricagao do flufdo e dotado 
de sistema de aquecimento para trabalho entre temperatura 
ambiente e at^ 70°C, durante a homogeneizagao; 3) adigao do 
antioxidante no recipiente citado no item 2, sob contfnua agitagao; 

25 4) mistura e homogeneizagao apos a adigao do antioxidante, sendo 
b tempo de mistura definido de acordo com a pratica, at§ obter uma 
mistura homog^nea, sendo que ap6s a mistura, o flufdo transmissor 
de calor e acondlclonado em embalagens usuais, preferencialmente 



de metal. 
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REsgiyio 

"FLUtpp TRANSMISSOR PE CALOR E 
SEU RElSFEQTIVO PROOg^io DE OBTENgAp''i tern por objetlvo 
um pratico, inovador ^ furiqional flufdo trahsmissor calor, 
aplic^vel pratlcamente em qualquer equipamento aquecldo por 
m6todo Indireto, e$peclalment0 concQbido para sistemas de 6Ieo 
t^rmico aplicado nas indCistrl^s allmentfcia, farmac§utlca. cosm6tica 
e qufmica, equipamento o qual neoessite de aquecimento sem o 
uso de chama ou resistencslg eletrica, em indu.stria de grancle ou 
pequeno porte, ao qua! foi dada original dlsposl9§o funciohal 
inovadora, diferindo^-o em r0la9€io aos outros tipos de fiufdos 
transmissores de calor usuaimente encontrados no mercadb/ visto 
ser composto de antioxidanie e fluido a base de parafinas iineiares, 
sendo satisfatorjamente Aplicado cpmo flufdip transmissor d^i c^lor 
em temperaturas de aplicagio ©ntre 10 e 275X. sendo que sua 
aplicaQaQ; especifica e a de fiuido transrriisapr de calor a base de 
liidrocarbonetos de extrema pureza, para sistemas de 6leo t6rmico 
na IndOstria alimentfcia, farmacautica, cosm6tica e qufmica. 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 



□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




GRAY SCALE DOCUMENTS 



